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Tierischem Haar ahnelnde Kunstfaser und deren Verwendung 
zur Herat ellung eines Haargewebes 



Die Erf indung betrifft eine tierischem Haar ahnelnde Kunst- 
faser sowie deren Verwendung zur Herstellung eines Haarge- 
webes t das einen Griff und ein Aussehen aufweist, die den- 
jenigen von Naturpelzen sehr stark ahneln. 

Es sind bereits zahlreiche Versuche unternommen worden zur 
Herstellung einer tierischem Haar ahnelnden Kunstfaser, 
mit deren Hilfe es moglich ist f ein Haargewebe herzustellen, 
das einen Griff aufweist, der demjenigen von Naturpelzen 
ahnelt. Diesbezugliche Vorschlage betreffen beispielsweise 
die Lange, Dicke und die Querschnittsf orm einer Faser, die 
Verjungung (Abschragung) des Endes einer Faser und die 
Krauselung einer Faser. Diese Methoden wurden entweder 
allein oder in Kombination angewendet, urn die gewiinschten 
Eigenschaf ten zu erzielen* Insbesondere ist es gelungen, 
bei einem Haargewebe , das unter Verwendung einer Faser mit 
einem verjtingten Ende hergestellt worden ist, die aus der 
Dicke der Faser resultierende fiarte zu verringern und eine 
gewisse Weichheit zu erzielen, diese Effekte reichen jedoch 
nicht aus, um mit Naturpelzen vergleichbar zu sein. 
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Bei tieriachen Haaren von Nerz, Harder, Kaninchen Oder dgl. 
mit verhaltnismaBig kurzen Haaren und Pucha, der unter den 
Tieren verhaltnismaBig lange Haare hat, wurde die Beziehung 
z wis chen der Haarlange und dem Haardurchmeeser ermittelt. 
Die dabei erhaltenen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 
I musamaengestellt • 



Tabelle I 



Tier 


Klasse 


Haardurch- 
me6ser*(u) 




Haarlange* (mm) 


Nerz 
(Sue ken) 


Plaumhaar 

Mittelhaar 

Deckhaar 


20 

85(60 
125) 




13 - 
18 - 
25 - 


16 
22 
27 


Nerz 

(Bauch- 

gegend) 


Plaumhaar 

Mittelhaar 

Deckhaar 


15 
40 

82(50 ) 
115 


* * 


8 - 
14 - 
16 - 


10 
16 
20 


Marder 


Plaumhaar 

Mittelhaar 

Deckhaar 


18 

87(40 ) 
150 


* * 


13 
20 

23 - 


27 


Plaumhaar 
Kaninchen Mittelhaar 
Deckhaar 


25 
50 

55(25 ) 
100 


• • 


13 
30 
32 - 


38 


Puchs 


Plaumhaar 

Mittelhaar 

Deckhaar 


15 

44 

68(50 
100) 


• * 


50 
65 
80 - 


89 



FuBnoten: * Die Zahlenwerte geben den Mittelwert der bei 

der Messung von mehr als 1000 Haaren erhaltenen 
Werte an; 

** die obere Zahl gibt den Minimalwert und die 
tint ere Zahl den Maxiinalwert an* 



Bei Naturpelzen beeinf lussen die Deckhaare oder die Mittel- 
haare den Griff (Pingerprobe) auf der Oberflache und diese 
Haare sind extrem dick und lang. Andererseits beeinf lussen 
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die Flaumhaare, die diinn und kurz sind f die Warmeieolierung 
und Elastizitat der Naturpelze. Bei der Herstellung eines 
Haargewebes als Pelzimitation unter Verwendung einer Acryl- 
faser iet eine Faser mit einer Dicke von 20 bis 120 Denier 
erf orderlich, die dem Deckhaar Oder Mittelhaar des Natur- 
pelzes entsprechen soli* Es wurde jedoch f estgeetellt t daB 
eine solche Faser, selbst wenn es sich dabei um eine aolche 
mit einem verjungten (diinner werdenden) Ende hand e It f ein 
Haargewebe (pile fabric) liefert, dessen Ahnlichkeit in bezug 
auf die Oberf lachenweichheit und den Griff mit denjenigen 
eines Naturpelzes nicht absolut garantiert ist, Daruber 
hinaue hat sich gezeigt t daB mit einer bekannten, tierischea 
Haar ahnlichen Faser mit einem verjungten Ende die Lagenan- 
derung des Haares, wie z.B. die feine Anderung von in einem 
eanften Wind sich bewegendem Haar, die eines der charakteristi- 
schen Merkmale von Naturpelzen iet und aue der Flexibilitat 
des tierischen Hautgewebes und der parallelen Lage der Tier- 
haare resultiert, nicht realieiert warden kann. 

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine neue, 
tierischem Haar ahnelnde Kunstfaeer anzugeben, die in der 
Lage ist, ein daraus hergestelltes Haargewebe fur die Pelzimi- 
tation mit dem Griff, dem Aussehen und der Jtnderung der 
Haarlage auszustatten, die den entsprechenden Eigenschaf ten 
von Naturpelz sehr ahnlich eLnd. Ziel der Erfindung iet es 
ferner t ein neues Haargewebe (pile fabric) anzugeben, dessen 
Griff, Aussehen und Anderung der Haarlage denjenigen von 
Naturpelz sehr stark ahnelt. 

Diese xind weitere Ziele, Vorteile und Merkmale der Erfindung 
gehen aus der folgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die 
beiliegende Zeichnung hervor, Dabei bedeuten: 

Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht einer tierischem 
Haar ahnelnden erf indungsgemaflen Kunstfaser und 
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Fig. 2 eine echematische Darstellung einer Vorrichtung zur 
Me s sung der Faserharte. 

Es wurde gefunden, daB die oben angegebenen Ziole erreicht 
werden konnen mit einer tierischem Haar ahnelnden Kunstf aser, 
die dadurch gekennzeichnet ist, daB sie besteht aus einer 
thermoplastischen Kunstfaser mit einem oder mehreren diinnen 
Teilen in ihrem Mittelabschnitt und einem oder zwei sicta ver- 
jiingenden (diinner werdenden) Endteilen, welche der folgenden 
Beziehung genugt: 



worin bedeuten: 

D den Durchmesser des dicksten Teils der Paser, 

d den durchschnittlichen relativen Durchmesser des diinnen Teils, 
d>j den durchschnittlichen relativen Durchmesser des sich ver- 
jiingenden Endteils, 
L die Lange des diinnen Teils und 

die Lange des kegelf ormigen Teils dee sich verjiingenden 
Endteils. 

Es ist bekannt, daB einem Haargewebe, das onter Verwendung 
einer Kunstfaser als Haarfaser (Stapelf aser) hergestellt wird, 
eine diinne und lange Haarfaser einen weichen Griff verleiht, 
wahrend eine dicke und kurze Haarfaser einen harten und rauhen 
Griff verleiht. Da jedoch der hervorragende Griff und das 
hervorragende Aussehen von Naturpelzen eine Polge der Flexibi- 
lity und Elastizitat des tierischen Hautgewebes und der 
streng parallelen Lage seiner Haare ist, ist es schwierig, 
die gleichen Eigenschaf ten wie diegenigen von Naturpelzen 
zu erzielen, selbst wenn man das in der vorstehenden Tabelle I 
angegebene Haarsystem in einem Haargewebe mittels einer Kunet- 
| f aser imitiert. Das heiPt, bei Verwendung einer Paser mit 
einem groben Titer als Haarfaser werden die auf einem Wirk- 
gewebe befestigten (auf&epf lanzten) Pasern in Richtung senkrecht 



I/D > 30, L^/D > 30, d < 0,7D und d>, < 0 i ?I> 
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zu dem Wirkgewebe nicht parallel zueinander ausgerichtet , 
sondern in statistischer Verteilung in verschiedenen 
Richtungen ausgerichtet und beeintrachtigen so das Aussehen 
dea Haargewebes und verleihen diesem einen rauhen harten und 
groben Griff. Andererseits konnen bei Verwendung einer Faser 
mit einem f einen Titer, wie z.B. einer Haarfaser (Stapelf aser) , 
die Fasern auf einem Wirkgewebe parallel zueinander ausge- 
richtet werden, sie ergeben jedoch aufgrund ihres feinen 
Titers keinen guten Griff und wenn die Lange einer Haar- 
faser mehr als 10 bis 15 nua betragt , wird beim Reiben leicht 
ein Pilling erzeugt, wodurch die Qualitat des Produktes 
stark beeintrachtigt wird. Urn ein solches Pilling zu ver- 
hindern, muB eine Paser mit einem groben Titer zusammen 
mit einer Faser mit einem feinen Titer in der Weise verwendet 
werden, daB erst ere auf der Oberflache eines Haargewebes 
starker hervortritt als letztere. 

Durch die vorliegende Erfindung ist es nun mbglich, sowohl 
einen Griff und ein Aussehen, die denjenigen von Naturpelzen 
ahneln, zu erzielen als auch das Haarpilling zu vermeiden 
durch Herstellung einer Faser mit einem groben Titer in ihrem 
dtinnen Abschnitt, der von den Wirkgarnen eines Wirkgewebes 
als Unterlagengewebe fiir ein Haargewebe festgehalten wird, 
d.h. durch Herstellung einer Faser mit einem oder mehreren 
dtinnen Teilen in ihrem Mittelabschnitt zur Herabsetzung 
der groben Harte einer Faser mit einem groben Titer (Denier). 

Es ist wichtig, daB die tierischem Haar ahnelnde Kunstfaser 
die folgende Beziehung erfiillt: 

VD> 30, L 1 /D> 30, d< 0 f 7D und d 1 < 0,7D 

Wenn I/D und L^/D nicht mehr als 30 oder d und cLj mehr 

als 0,7D betragen, konnen die hervorragenden Effekte der Er- 

findung nicht erzielt werden, da die Faser hart wird. 
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Die Anzahl der schmalen bzw. diinnen Teile der erf indungsge- 
aallen, tierischem Haar ahnelnden Faser 1st nicht kxitisch 
und var±iert entsprechend der Liinge der Faser cder entspre- 
chend der zum Befestigen der Faser in dem Unterlagengewebe 
angewendeten Methode^ So warden beispielsweiee bei der Her- 
st el lung eines Haargewebes nach der Vorgespinst-Wirkmethode 
die Haarfaeern durch das Wirkgarn in ein Wirkgewebe einge- 
webt f die Position der Haarfaser t die von dem Wirkgarn fest- 
gehalten wird f ist Jedoch vom Gesichtepunkt des Mechanismus 
der Vorgespinst-Wirkmnschine aus gesehen nicht immer auf die- 
jenige in der Nahe des Mittelpunktes der Faser feetgelegt. 
Das heiSt, bei einer Haarfaser mit einer Lange von weniger 
als 30 mm bestehen viele Mdglichkeiten zum Festhalten des 
schmalen Teils derselben durch ein Wirkgarn und deshalb ist 
bei einer Haarfaser mit einer solchen Lange nur ein schmaler 
Teil ausreichend. Andererseits bestehen auch bei einer Haar- 
faser mit einer Lange von mehr als 50 mm, wenn sie nur einen 
schmalen Teil aufweist, viele Moglichkeiten f bei denen der 
dickste Teil desselben durch ein Wirkgarn festgehalten wird f 
da Lq, wie in der Fig. 1 dargestellt, lang wird. Die Folge 
davon ist, da£ das dabei erhaltene Haargewebe eine rauhe 
Harte aufweist. Urn diesen Nachteil zu beseitigen, sind mehr 
als 2 diinne Teile bevorzugt. 

Beispjele fur Kunstfasern, die sich als tierischem Haar ahneln- 
de Fasern eignen, sind Fasern aus Polyacrylnitril , Acrylnitril/ 
Vinylchlorid-Miechpolymerisaten, Polyamiden, Polyestern, Poly- 
olefinen, Polyvinylchloriden und einer Mischung aus Polyvinyl- 
chlorid und Polyvinylalkohol . Bevorzugt sind vor allem die 
Fasern aus Polyacrylnitrilen, Acrylnitril/Vinylchlorid-Misch- 
polymerisaten, Polyvinylchloriden und einer Mischung aus 
Polyvinylchlorid und Polyvinylalkohol • Diese Fasern warden 
in Form eines unverstreckten Gexiifl, das nach dem Verspinnen 
nicht verstreckt wird, Oder in Form eines schwach verstfreckten 
Garns verwendet , das auf weniger als 3-fache verstreckt wird, 
verwendet . 
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Eine Ausf iihrungsf orm des Verfahrens zur Heretellung der 
tierischem Haar ahnelnden Kunstfaser ist die folgende* 
eine als Ausgangsmaterial verwendete Faser wird z.T # er- 
warmt und der erw&rmtePunkt wird bis zu dem gewiinschten 
Grade verstreckt, indem man an seinen beiden Enden in ent- 
gesetzten Richtungen mit einer konstanten Geschwindigkeit 
zieht, so daB eine Paser mit einem schmalen (diinnen) Tell 
an dem erwarmten Punkt des Zentrume erhalten wird. Diesor 
Vorgang wird wiederholt zux Heretellung einer Faser mit mehr 
als einem diinnen Teil. Ein sich verjungendes (diinner werdendes) 
Ende der Paser wird dadurch erhalten, daB man das Ziehen in 
dem obigen Vorgang so lange fortsetzt, bis die Paser reifit* 



Das obige Verfahren wurde erlautert unter Bezugnahme auf eine 
Herstellungsvorrichtung, die einen Gegenstand der Erfindung 
bildet, Ein nicht-verstreckt es Oder schwach-verstrecktes 
Faserbiindel wird als Ausgangsf aserbiindel durch eine Zuf uhrungs- 
walze in die Vorrichtung bis zu einer gewiinschten Lange einge- 
fiihrt und das eingefiihrte Paserbundel wird durch zwei Paare 
von Greif einrichtungen (graspers), die mit einem Abstand 
in vertikaler Richtung voneinander angeordnet sind, festge- 
halten, indem man einen Luftzylinder unter Druck setzt # Beide 
Greif einrichtungspaare werden durch Bewegung nach oben und 
nach unten mit einer konstanten Geschwindigkeit durch Umdrehung 
einer Schraubenspindel in den gewiinschten Abstand voneinander 
gebracht, wobei man durch Einblasdiisen Warmluft in das Paser- 
bundel einblast. Unterwegs wird das Paserbundel in der Nahe 
der Einblasdiisen warmeverstreckt , so daB es diinner wird 
(Verfahren 1). Dann wird das Einblasen von Warmluft gestoppt 
und die beiden Greif einrichtungspaare werden in ihre urspriing- 
lichen Positionen zuriickgefiihrt und freigemacht. Das Paser- 
bundel wird durch die Zufuhrungs walze in die Vorrichtung 
bis zu der gewiinschten Lange weiter eingefiihrt und dann wird 
es erneut durch die beiden Greif einrichtungspaare f estgehalten. 
Die beiden Greif einrichtungspaare werden mit einer konstanten 
Geschwindigkeit nach oben bzw. nach unten bewegt, bis das 
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?aserbiindel in der Nahe der Warmlu/teinblasdueen abgeschnitten 
wird unter Bildung eines abgeschragten (sich ve rating end en) 
Endes (Verfehren 2). Die Verfahren 1 und 2 werden abwechselnd 
wiederholt zur Herstellung von erf indungsgemafien, tierischem 
Haar ahnelnden Faeern mit einem diinnen Teil in ihrem Mittel- 
ubschnitt. Durch Wiederholung der Kombination des Verfahrens 1 
md des Verfahrena 2 erhalt man Pasern mit mehr ale 2 diinnen 
Teilen in ihrem Mit t elabechnitt . 



Die tierischem Haar ahnelnde Paaer der Erfindung wird ange- 
wendet zur Heratellung eines Haargewebes (pile fabric) als 
Pelzimitation. In der Kegel wird die erf indungsgemaBe Paser, 
die dem Deckhaar einea Naturpelzes entspricht, zusaipaen mit 
anderen Paeern t beispielsweise einer kiirzeren Acrylfaser mit 
einem kleineren Titer, die dem Plaumhaar eines Naturpelzes 
entspricht, verwendet. Die erf indungsgemaBe Paser wird in 
ein geeignetes Unterlagengewebe f beispielsweise ein Wirkgewebe, 
eingesetzt. Das dabei erhalt ene Gewebe wird auf geeignete 
Weise, beispielsweise unter Verwendung eines Harzes, mit einer 
Unterlage (Ruckschicht) versehen, um zu verhindern, daB die 
Haare herausf alien, und das dabei erhaltene Gewebe wird einer 
Oberf lachenpolierbehandlung unterzogen unter Bildung des 

! gewiinschten Produktes. 

i 

) 

Andere Anwendun#sgebiete der erf indungsgemaflen Paser sind z.B. 
ihre Verwendung zur Herstellung von falschen Augenwimpern, 
Schreibpinseln, Malerpinseln und dgl,. 

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele naher erlau- 
tert, ohne Jedoch darauf beschrankt zu sein* 

Beispiel 1 



Zu 20 Gew. -Teilen eines Acrylnitril/Vinylchlorid (Gewichts- 
verhaltnis 40: 60)-Mischpolymerisats wurden 2 Gew.-Teile 
eines Stabilisators und ?8 Gew.-Teile Aceton zugegeben und 
die Mischung wurde gelost unter Bildung einer Spinnlosung. 
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Die Spinnlosung wurde vereponnen und nach dem Verspinnen 
wurde die erhaltene Paser auf das ihrer urspriingliche^ 

Lange verstreckt \inter Bildung einer Auegangfaser (Titer 
einer einzelnen Paser: 40,Urafang der Paser : 1000 Strahnen) . 

Die Paser wurde unter den nachfolgend angegebenen Bedingungen 
behandelt unter Bildung der erf indungsgemaBen Pasern mit einem 
dtinnen Teil in ihrem mittleren Abschnitt. 
Faserende: beide Enden verjiingten sich 
Erhitzungsmethode : durch trockene HeiBluft 
Erhi t zungst emperatur : 145°C 
Streckgeschwindigkeit : 0,6 m/llin. 

Die Eigenschaf ten der dabei erhaltenen Pasern waren folgende: 
Lq: etwa 25 mm 

L und L^jjeweils 15 bis 25 nun 
D: etwa 65 p 

d und d^Jjeweils weniger als 30 ji. 

Der Prozentsntz der Schrumpfung des diinnen Teils in dem 
Mittelabschnitt der Paser betrug 25 bis 30 % (in heiflem 
Wasoer bei 100°C). 

AuBerdem wurde die Harte der Paser mit derjenigen von Puchshaar 
und einer ublichen Acrylfaser mit einem Titer von 40 Denier 
verglichen. Die angegebene Harte wurde nach dem in der Pig. 2 
dargestellten Verfahren bestimmt. In der Pig. 2 der bei- 
liegenden Zeichnung zeigt die Ziffer 1 die zu untersuchende 
Probe, die Ziffer 2 einen Auflagetisch und die Ziffer 3 eine 
Belastung. Die zu untersuchende Probe 1 wurde so auf den 
Auflagetisch 2 gelegt, daB iiber den Rand des Auf lagetisches 
eine Lange von 50 mm herausstand. Die Harte wurde aus dem 
vertikalen Abstand S zwischen der Oberflache des Auflage- 
tisches 2 und der Oberseite der nach un ten hangenden Probe 1 
bestimmt. Die dabei erhaltenen Ergebnisse sind in der fol- 
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genden Tabelle II angegeben. 

Tabelle II 



Versuch 




Abatand S Immj 




Nr. 


Fuchshaar 


tieriechem Haar ahnelnde 


iibliche Acryifaser 


erf indun^sRemafle Paser 




1 


38 


15 


0 


2 


40 


13 


2 


3 


36 


18 


0 


4 


33 


15 


0 


5 


42 


15 


2 


6 


38 


17 


0 


7 


40 


14 


2 


8 


32 


17 


0 


9 


38 


15 


0 


10 


36 


13 


2 


X 


37,3 


15,2 


0,8 


Bereich 


10,0 


5,0 


2,0 



Aus den Baton der vorstehenden Tabelle II geht hervor, daS 
die Harte der tieriechem Haar ahnelnden Paser der Erfindung 
wesentlich geringer war als diejenige einer iiblichen Acryl- 
faaer. 



i 



Beispiel 2 

Nach dem in Beispiel 1 erlauterten Verfahren wurden tieriscaem 
Haar ahnelnde Pasern mit zwei dunnen Teilen in ihrem Mittel- 
abschnitt herge^tellt , deren beide Enden sich verjungten 
(diinner wurden). Ihre Eigenschaf ten waren folgende: 

mittlere Faaerliinge : 1 50 nun 
Lq.- etwa 25 



L 
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L und L^rjeweils 15 bis 25 mm j 

D: etwa 60 jx j 

d und d^: jeweils weniger al3 30 ju I 
der Prozentsatz der Schrumpfung der diirmen Telle; 

25 bis 30 % (in heiBem Waseer von 100°C). j 

Die dabei erhaltenen Pasern wurdeu einer Warraebeh and lung ; 

unterzogen, indem man sie 30 Minuten lang in eiedendes j 

Wasser eintauchte nnd dann in einem HeiBluf ttrockner bei j 
70°C trocknete. 



Beispiel 3 

Die in Beispiel 1 erhaltenen, tierischem Haar ahnelnden 
Pasern wurden mit anderen iiblichen Acrylfasern in den in 
der folgenden Tabelle III angegebenen Mengenverhaltnissen 
gemiecht. 



Tabelle III 



Faser Titer Lange (mm) Gew.-# 
(Denier) 

tierischem Haar 

ahnelnde Paser - 75* 40 

iibliche Acrylfaeer 2 29 25 

5 38 15 

ft 10 51 10 

15 38 10 



• Mittelwert 



Ein iibliches Spinnol fur Acrylfasern wurde auf die gemiecht en 
Pasern aufgebracht und die geolten Pasern wurden auf eine 
Walzenkarde aufgebracht zur Herstellung eines gleichf ormigen 
Vorgespinetes mit einem Gewicht von 15 g/ni. Das 7orgespinst 
wurde mittels einer Vorgespinjst-Wirkaaschine zu einem Wirk- 
gewebe verwebt unter Bildung eines Haargewebes (pile fabric). 
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Die Eigenechaf ten des verwendeten Wirkgewebes waren folgende: 

Wirkgarn: Spinngarn aus Acrylfaeer (100 %) , 

Garndenier 20'S (English cotton yarn count) , 2 gezwirnte 

t Enden 

i 

j Verlauf : 23/25.4 mm 

p 

Gewicht dea Gewebes: 0,84 kg/m • 

i 

• Dae ao erhaltene Haargewebe mirde auf der Unterseite mit 
! Acrylharz veraehen. Nach der Warmef ixierung in einem Kloppel- 
■ Spannrahmentrockner wurden die rest lichen Krauselungen ent- 
! fernt und ee wurde eine Oberf lachenpolierbehandlung durchge- 
fiihrt unter Verwendung einer elektrischen Poliereinxichtung 
(Glattungaeinrichtung) 2ur Heretellung eines Haargewebes. 
| Dae Haargewebe hatte einen weichen Griff und ahnelte in eeinem 
j Auseehen Naturpelzen und auch in bezug auf die f eine Anderung 
der Lage der Haar desaelben wurde ein gutes Ergebnis erzielt. 

i Dae Produkt wurde mit einem Puchspelz und einem unter Verwen- 
dung einer Acrylfaeer hergestellten iiblichen Haargewebe rer- 
glichen. Der Test wurde nach einem Verfahren durchgefuhrt f 
bei dem 10 Beobachter die Proben in der Heihenfolge ihrer 
abnehmenden Qualitaten, beispielsweise des Griffes, des Aus- 
eehens und der Anderung der Haarlage einstuften. Die Ergebnisse 
des Testa sind in der folgenden Tabelle IV angegeben. In der 
folgenden Tabelle IV handelt ee sich bei den Zahlen 1, 2 und 
3 urn diejenigen, welche die Heihenfolge der Qualitaten an- 
geben. 1 bedeutet besser als 2 und 2 bedeutet besser ala 3. 
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Beobachter Fuchspelz Haargewebe mit der Haargewebe mit der 

tierischem Haar ublichen Acrylfaser 

ahnelnden erf indunga- 

gemafien Faser 



A 
B 

C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 



3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 



Mittelwert der 
Einstufung 1 ,0 



2,1 



2,9 



Aua der vorstehenden Tabelle IV geht eindeutig hervor, daB 
9 Personen von 10 das unter Verwendung der tierischem Haar 
ahnelnden Faser der Erf indung hergestellte Haargewebe als 
besser einstuf ten als das unter Verwendung der ublichen Acryl- 
faser hergestellte Haargewebe. AuBerdem zeigte das erfindungs- 
gemafle Produkt eine gute Zerknitterungserholung und eine gute 
Pilling-Bestandigkeit gegen Reiben. 

Beispiel 4- 

Die in Beispiel 2 erhaltenen, tierischem Haar ahnelnden Fasern 
wurden mit anderen ublichen Acrylfasern in den in der folgendenl 
Tabelle V angegebenen Mengenverhaltnissen gemischt. 
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Tabelle V 



Pasern 



Titer 
(Denier) 



Lange (mm) Gew. -% 



tieriachem Haar 
ahnelnde Faser 



150 



50 



iibliche Acrylfaser 



5 
10 



76 
89 



25 
25 



Ein iibliches Spinnol fur Acrylfaeern wurde auf die gemischten 
Pasern aufgebracht und die geolten Pasern warden nacb einem 
iiblichen Kammgarn-Spinnverf ahren versponnen unter Bildung 
eines Vorspinngarne (Garndenier: 1,5'S (metric count), 
Anzahl der Twists: 0,32 Drehung en/25 *4 mm). 

Das Vorspinngarn wurde mittels einer Hakennadel zu einem netz- 
artigen Wirkgewebe vernaht, so daB auf einer Seite des Wirk- 
gewebes Paserbiischel einer Lange von etwa ?0 bis 100 mm heraus- 
standen. Das dabei erhaltene Gewebe wurde mit einer Acrylharz- 
unterlage versehen, um zu verhindern, daB die Paserbiischel 
herausf ielen. Nach dem Warmef ixieren wurden die herausgef al- 
lenen Pasern entf ernt und es wurde eine Oberf lachenpolierbe- 
handlung mittels eines Haartrockners und einer Biirste durch- 
gefiihrt unter Bildung eines Haargewebes mit einem gut en 
weichen Griff wie Mohair. 



Das Produkt wurde/einem Mohairpelz und mit einem unter Ver- 
wendung einer Iiblichen Acrylfaser nach der gleichen Methode 
wie in Beispiel 3 hergestellten Haargewebe verglichen. Die 
dabei erhaltenen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle VI 
angegeben. 



mit 
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Tabelle VI 



Beobachter Mohairpelz Haargewebe mit erf indungs- Haargewebe mit 

gemaBen, tierisohem Haar iiblichen Aery] 
ahnelnden Jfaeern faeern 



A 

B 
C 
D 
E 
F 

Gr 

H 

I 
J 



1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

1 
1 



2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 



3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 



Mittelwert 

der Einstufuug 1,1 



1.9 



3,0 



Das erfindunfcBgamaBe Produlct zeigto auflerdem eiae gute 
Pilling-Boatandigkeit gegen Reiben. 



Patentanspruche : 
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Patentanspruche 



I 1y Tierischem Hear ahnelnde Kunstfaser, dadurch gekennzeich- 

! net, dafl eie besteht aus einer thermoplastischen Kunstfaser 

I nit einem oder mehreren diinnen Teilen in ihrem Mittelabschnitt 

j und einem oder zwei sich verjiingenden Endteilen, welche der 

| folgenden Beziehung geniigt : 

L/D> 30, I^/D > 30, d < 0,7D und d 1 < 0,7D 
worin bedeuten: 

D den Durchmesser dee dicksten Teils der Faeer, 

d den durchechnittlichen relativen Durchmesser des diinnen Teils 
d^ den durchschnittlichen relativen Durchmesser des sich ver- 
jiingenden Endteile, 
L die Lange des diinnen Teils und 

die Lange des kegelf brmigen Teils des sich verjiingenden 
Endteils. 

2. Kunstfaser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da£ 
sie aus einer thermoplastischen Kunstfaser aus einem Poly- 
acrylnitril, einem Acrylnitril/Vinylchlorid-Mischpolymerisat , 
einem Polyamid, Polyester, Polyolefin, Polyvinylchlorid oder 
einer Polyvinylchlorid/Polyvinylalkohol-Mischung besteht. 

3. Kunstfaser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die thermoplastische Kunstfaser aus einem Polyacrylnitril f 
einem Acrylnitril/Vinylchlorid-Mischpolymerisat , einem Poly- 
vinylchlorid oder einer Polyvinylchlorid/Polyvinylalkohol- 
Mischung besteht. 

4. Haargewebe f dadurch gekennzeichnet, daB es besteht aus 
(A) einer tierischem Haar ahnelnden thermoplastischen Kunst- 
faser mit einem oder mehreren diinnen Teilen in ihrem Mittel- 
abschnitt und einem oder zwei sich verjiingenden Endteilen, 
welche der folgenden Beziehung geniigt 
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L/D> 30, L 1 /D> 30, d< 0,7D und d 1 < 0,7D 
worin bedeuten: 

D den Durchmeaser dea dicketen Teils der Faser, 

d den durchschnittlichen relativen Durchmeaser des diinnen Teil 

&^ den durchschnittlichen relativen Durchmeaser des sich 

verjiingenden Endteila, 

L die Lange de3 dunnen Teila und 

die Lange dea kegelf ormigen Tails des sich verjiingenden 
Endteils, 

und (B) einem Gewebe, auf dem diese Fasern befestigt werden. 
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FIG. 2 
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